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@ Composition cosmdtique aqueuse pour la fixation de la chevelure h base d'un pseudo-latax. 



fe^ Composition cosm^tique aqueuse pour la fixation de 
la^evelure. 

Cette composition contient, dans un support aqueux ap- 
propri6. un pseudo-latex constitu6 de particules d'un poly- 
mdre filmogdne d fbnctions addes carboxyliques neutraJi- 
s6es h un taux de neutralisation compris entre 10 et 80% k 
i'aide d'un agent nrranobasique non volatil. les dites particu- 
les ayant un diamdtra moyen compris entre 10 et 350nm. 

La composition est de prdfdrence une laque aerosol, une 
lotion de fixation ou de mise en plis ou une mousse de coif- 
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La prisente invention a pour objct une composition cosm^tique aqueuse pour la 
iHxation des cheveux contenant un pseudo-latex. 

Plus particuliferement, la pr6sente invention a pour objet des compositions capillaires 
sous forme d'une laque aerosol, d*une lotion de fixation, ou de mise en plis ou encore d'une 
mousse de coiffage. 

Depuis quelques ann&s vai int6ret tout particulier s'est manifest6 pour la realisation 
de compositions cosm6tiques capillaires aqueuses. En effet, I'emploi d'alcool tel que T^tiianol 
ou risopiopanol, seul ou en m61ange avec une faible proportion d'eau, pent pr6senter certains 
inconv6nients, notamment une augmentation de rinflammabilit6 lorsque la composition est 
sous forme d'une laque a6rosoL 

Par ailleurs, pour des raisons dcologiques en vue de preserver notamment la couche 
d'ozone la tendance actuelle est de remplacer dans les a6rosols les hydrocarbures fluorochlor6s 
de type 'TREON" par des propulseurs moins toxiques tels que les hydrocarbures, Fair 
comprim6 ou le dim6thyl6tfaer. 

Ces diffdrentes exigences quant k la nature du v6hicule et de I'agent propulseur sont 
extrSmement difficiles k concilier compte-tenu des nombreux f acteurs entrant en jeu. 

Ainsi, si la plupart des polymferes filmog^nes hydrosolubles peuvent en solution 
dans Teau, dventuellement en presence d'un agent plastifiant, conduire k Tobtention d'une 
laque aerosol en pr6sence d'un agent propulseur inate tel que le dimdthylether, une telle laque 
souffice cependant de deux inconvenients majeurs, 

Le premier est le faible pouvoir de fixation de la chevelure dans la mesure oh Ton 
ne peut employer qu'une faible concentration en r6sine filmog&ne (<10%). 

En effet une augmentation de la concentration a pour consequence un accroissement 
de la viscosity ce qui ne permet plus d^s lore d'obtenir une bonne diffusion. 

Le second est le temps de s&hage qui est particuliferement long par rapport aux 
compositions capillaires en solution hydroalcoolique ou alcoolique, ceci 6tant du au fait que le 
vehicule est esscntiellement de Teau et que plus sa proportion est importante plus le temps de 
sechage sera long. 

Aprhs de nombreuses etudes sur un trhs grand nombre de polymferes filmogfenes 
capillaires, on vient maintenant de constater qu'il 6tait possible d'apporter une solution k ces 
inconv6ments et ainsi obtenir d'excellentes compositions cosmetiques aqueuses pour la 
fixation de la chevelure en utilisant des pseudo-latex. 

Comme ceci est bien connu, et telle qu'elle sera utilis6e ci-apres, I'expression 
"pseudo-latex" d6signe une suspension constitute de particules g6neralement sph6riques d'un 
polymdre, celles-ci 6tant obtenues par dispersion du polymSre dans une phase aqueuse 
approprice. 

L'expression "pseudo-latex" ne doit pas etre confondue avec I'expression "latex" ou 
"latex synthftique" qui est dgalement une suspension constitu6e de particules d'un polymere 
qui sont obtenues diiectement par polymerisation d'un ou plusieurs monomeres dans une phase 
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aqueuse appropri6e. 

Selon rinvendon Temploi d'un pseudo-latex pennet d'apporter aux compositions 
cosm6tiques pour la fixation de la chevelure de trfes nombreux avantages, et en particulier : 

L un temps de s6chage beaucoup plus rapide, ceci 6tant du au fait que Ton peut 
5 utiliser moins d'eau tout en ayant une concentration 61ev6e en polymere filmog&ne sans que 
Ton rencontre des probl6mes de viscosity, le polymhe dtant en dispersion dans la phase 
aqueuse et non en solution, 

2. la possibilite d'utiliser dans les laques a6iosols une quantity 61ev^e d' agent 
propulseur tel que le dim6thyl6ther avec lequel aucune d^mixtion n'a 6t6 observ6e avec des 
10 quantit6s supfrieures k 35% en poids, ce qui favorise 6galement un meilleur temps de s6chage, 

3. 1'obtention d'exccUentes propri6t6s cosm6tiques concemant le pouvoir fixant, le 
d^melage, Taspect des cheveux au toucher et Tabsence de poudrage, 

4. une bonne 61imination au shampooing sans qu'il soit n6cessaife d'utiliser un 
shampooing sp6cifique, 

15 5. une absence d* aspect blanchitre des cheveux avant sdchage notamment lorsque 

Tagent propulseur des laques aerosols est le dim6thyl6ther, ceci 6tant d& au fait que la taille 

des particules est tr^s petite. 

La pr6sente invention a pour objet k titre de produit industriel nouveau, une 

composition cosm6tique aqueuse pour la fixation de la chevelure, celle-ci contenant dans un 
20 support aqueux appropri6, un pseudo-latex constitu^ de particules d'un polymfere filmogene k 

fonctions acides carboxyliques neutralisees k un taux de neutralisation compris entre 10 et 80% 

k I'aide d'un agent monobasique non volatil, lesdites particules ayant un diam^tre moyen 

compris entre 10 et 350nm. 

Les polymferes filmog^nes k fonctions acides carboxyliques du pseudo-latex sont des 
25 polym^res synth6tiques ayant de pr6f6rence un poids mol6culaire moyen compris entre 5 000 

et 10^mesur€ par exemple en chromatographie d'exclusion st6rique. 

Ces polym6res sont insolubles dans Teau et sont pour Tessentiel des polym&res 

filmogenes couramment utilis6s pour la r6alisation de compositions cosm6tiques pour la 

fixation de la chevelure. 
30 Parmi ces polymfcres filmogfenes k fonctions acides carboxyliques on peut 

notamment citer : 

- le copolymfere ac6tate de vinyle/acide crotonique polyoxyethyl6n6 vendu par la 
Soci6t6 Hoechst sous la ddnomination de "Aristoflex A", d'indice d'acide 56, 

- le copolym^^ ac6tate de vinyle/acide crotonique (90/10) vendu par la soci6t6 
35 BASF sous la ddnomination de "Luviset CA66", d'indice d'acide 65, 

- le terpolymfere acdtate de vinyle/acide crotonique/n6od6canoate de vinyle vendu 
par la Soci6t6 National Starch sous la d6nomination de "R6sine 28-29-30", d'indice d'acide 65, 

- le copolymfere N-octylacrylamide/m6thaciylate de m6thyle/m6thacrylate 
d'hydroxypropyle/acide acryliquc/ m6thacrylate de tert-butylamino dthyle vendu par la Soci6te 

40 
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National Staich sous la denomination de "Amphomer", d'indice d'adde 137, 

- le copolym&ie altera^ m6thylvinyKthor/anhydride malfique (50/50) monoest6Ti£[6 
par le butanol vendu par la Soci6t6 GAF sous la denomination de "Gantiez ES 425", d'indice 
d'acide 260, 

- le terpolymire adde acrylique/aaylate d'6lhyle/N-tCTt-butylacrylamide vendu par 
la Soci6t6 BASF sous la denomination de "Ultrahold 8", d'indice d'acide 62. 

On pent 6galement utiliser selon I'invention d'autres ^pes de polym^s filmog6nes 
i fonctions addes carboxyliques tds que cenx d6crits dans le brevet fhuifais n" 78 30596 
(2.439.798) ayant la formule g6n6rale suivante : 
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dans laquelle : 

R, R* et R", identiques.ou diS&ents, Tepr€sentent un atome d'hydrog6ne ou un 
radical m6thyle, 

m, n et t sont 1 ou 2, 

repr£sente un radical alkyle, lindaire ou ramifie, satur6 ou insatui^ ayant de 2 a 
21 atomes de carbone, 

Z iepF6sente un radical divalent pris dans le groupe constim^ par : -CH2-, 
-CBi-O-CHi- et -CH2-0-(CH2)2- 

Cyc reprdsentc un radical choisi parmi : 

Q) nn radical de foimule : 



35 




(ii) un radical de formule : 



40 
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5 



dans laquelle : 

R2 repr^sente un atome d'hydiogfene ou un radical m6thyle, 
etpest 1 ou2, 



(iii) un radical de f ormule : 



10 



R4 




15 



dans laquelle : 

R3 reprfisente un atome d'hydrog^ne, un radical m6thyle, 6thyle, tert-butyle, 6thoxy, 
butoxy ou doddcyloxy et R4 repr6sente un atome d'hydrog^e, un radical alkyle de 1 ^1 4 
atomes de carbone ou un radical alkoxy de 1 k 4 atomes de carbone, 



V repr6sente de 10 i 91% et de pr6f6rBnce de 36 k 84% en poids, 
w reprfsente de 3 k 20% et de pr6f6rence de 6 k 12% en poids, 
X reprfsente de 4 i 60% et de pr6f6ience de 6 i 40% en poids, 
et y repr6sente de 0 k 40% et de pr6f6rence de 4 i 30% en poids, 

V + w + X + y 6tant 6gal 1 100%. 

Le pseudo-latex des compositions cosm^tiques selon Tinvention est obtenu selon les 
methodes connues de prSparafion des pseudo-latex sous r6serve toutefois de certaines 
particularit^s qui seront mentionn6es ci*apres. 

Le proc6d6 g6n^ral de preparation des pseudo-latex consiste k dissoudre un 
polym&re insoluble dans I'eau dans un solvant organique, soluble ou partiellement soluble dans 
Teau, i disperser sous agitation la solution ainsi obtenue dans de Teau et k proc6der ensuite k 
reiimination du solvant organique par Evaporation sous vide ce qui conduit k une suspension 
constitute de particules du polym^re dont la taille est gdndralement inftrieurc au jim. 

Selon ce procEdd general, Temploi d'un tensio-actif, d'un m61ange de tensio-actifs 
ou d'un polymS^re colloide protecteur ou encore d*un m61ange tensio-actif/polymfere coUoi'de 



et (iv) un radical de formule : 



20 




40 
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protecteur est indispensable, en vue d^obtenir une bonne stabilisation des pardcules. 

Les polym^s filmogfenes k foncdons acide carboxyliques tels que ddfinis ci-dessus 
ne peuvcnt etre utilisds tels quels dans la preparation des pseudo-latex mais doivent etre 
neutralises k un taux de neutralisation infdrieur i 100% en vue d'6viter leur totale 
5 solubilisation dans Teau. 

Par une neutralisation partielle des polymferes, on a constate qu'il 6tait possible 
d'obtenir des pseudo-latex particuliferement stables en Tabsence de stabilisant hydrophile ou de 
tensio-actif ou encore de coUoide protecteur. 

Le taux de neutralisation des polym&res filmog^nes i fonctions addes carboxyliques 
10 doit done etre parfaitement determine de telle sorte qu'ils xestent insolubles dans Teau tout en 
etant solubles dans le solvant organique. 

n va de soi que le taux limite superieur de neutralisation qu'il conviendra de ne pas 
exceder pour que le polym6re reste insoluble dans Teau sera fonction de la nature de chaque 
polymfere filmogfene i fonctions acides carboxyliques. De fagon generale ce taux de 
15 neutralisation est generalement compris entre 30 et 80% et de preference entre 40 et 70% si le 
polymfere a moins de 2meq/g de fonctions acides carboxyliques et entre 10 et 50% de 
preference entre 10 et 40% si le polymto a plus de 2meq/g de fonctions acides carboxyliques. 

Selon rinvention la neutralisation des fonctions acides carboxyliques estrealisee k 
Taide d'un agent mono-basique non volatil choisi par exemple parmi une base minerale telle 
20 que la sonde ou la potasse ou parmi un aminoalcool pris dans le groupe constitue par ramino-2 
metfiyl-2 propanol-1 (AMP), la triethanolamine, la triisopropanolamine (TIP A), la 
monoethanolamine, la diethanolamine, la tri [(hydroxy-2) propyl-l] amine, ramino-2 methyl-2 
propanediol-1,3 (AMPD) et ramino-2 hydroxymethyl-2 propanediol-1,3. 

Dans la preparation du pseudo-latex, utilise dans les compositions selon Tinvention, 
25 la neutralisation des fonctions acides carboxyliques du polymfere filmog&ne est realisee in situ 
dans la solution du polymSre dans le solvant organique par addition de la quantite determinee 
du compose mono-basique non volatil. Le solvant organique utflise doit etre un solvant volatil 
ou un melange de tels solvants presentant un point d'ebullition inferieur k celui de Teau et etie 
miscible ou partiellement miscible k Teau. 
30 Le solvant organique tel que defini ci-dessus est de preference choisi parmi 

Tacetone, la metiiyiethylcetone, le tetrahydrofuranne, Tacetate de methyle, I'acetate d'ethyle, 
risopropanol et rethanol. 

Aprfes I'obtention de la solution du polym^re partiellement neutralise dans le solvant 
organique, on proc&de alors k la preparation d'une emulsion en versant sous agitation, k la 
35 solution organique obtenue, une quantite appropriee d'eau contenant eventuellement un agent 
anti-mousse dont le r61e sera de faciUter revaporation ulterieure de la phase organique. 

Selon une variante du procede tel que defini ci-dessus la neutralisation des fonctions 
acides carboxyliques du polymfere en solution dans le solvant organique peut etre realisee lors 
de la formation de remulsion en versant une solution aqueuse contenant la quantite requise du 

40 
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compost mono-basique non voladL 

Lors de la formation de T^mulsion I'agitation est de pr€f(Sience r6alis6e k Taide d'un 
dispCTseur cisaillant du type Moritz ou Ultra-Turrax ou Raineri &iuip6 de pales ddfloculantes. 

L*6mulsion ainsi obtenue est particulifercment stable sans qu'il soit n6cessairc 
5 d*employer un agent tensio-actif dans la mesuie ot les groupes carboxylates du polymfere se 
placent i Tinterface avec Teau et prot^gent les gouttelettes de la coalescene par repulsion 
dlectrostatique. 

Apr^s formation de T^mulsion k une temp6rature comprise entre la temp6rature 
ambiante et 70°C environ, on piocMe alors k T^vaporation sous pression r&iuite du solvant 
10 organique jusqu'i son Elimination lotale, Tdvaporation 6tant de pr6f6rence r6alis6e sous lEger 
chaujBEage. 

On obtient ainsi un pseudo-latex, c'est-k-dire une dispersion aqueuse de particules 
du polymfere filmogfene, qui est exempt de tout tensio-actif ou autre stabilisant hydrophile tout 
en 6tant tcfes stable ce qui est particuli^rement avantageux en cosmdtique capillaire. En effet la 

15 pr&ence d'un tensio-actif dans une laque a6rosol apporte tAs souvent de mauvaises propriet6s 
cosm6tiques sur cheveux et une sensibilicd i ThygroscopicitE qui se tcaduit par un poissage au 
toucher d&agr6able. 

La taille moyenne des particules est comprise entre 10 et 350nm mais est de 
pr6f6rence inf^rieure k 250nm. 

20 La polydispOTitd en taille des particules est relativement faible selon ce proc6de de 

preparation du pseudo-latex, celle-ci mesur£e en diffusion quasi 61astique de lumi^re est 
g6n6ralement comprise entre 0,1 et 0,40 et de preference inf6rieure k 0,35. 

On peut introduire dans la solution du solvant organique un agent plastifiant en une 
proportion comprise entre 5 et 40% et de preference entre 10 et 30% en poids par rapport au 

25 poids du polym^re filmog^ne non neutralise, ceci en vue d'ameiiorer les proprietes 

cosmetiqucs et mecaniques, ce plastifiant pouvant etrc hydrophile ou hydrophobe. Parmi les 
plastifiants hydrophiles on peut citer les ethers de glycol et en particulier : 

- les Carbitols de la Societe Union Carbide k savoir le Carbitol ou diethyiene glycol 
ediyiether, le mediyl Carbitol ou diethylfene glycol methyiether, le butyl Carbitol ou dietiiyl6ne 

30 glycol butyiether ou encore Thexyl Carbitol ou diethyiene glycol hexyiedier, 

- les Cellosolves de la Societe Union Carbide k savoir le Cellosolve ou ethylfene 
glycol ethyietiier, le butyl Cellosolve ou ethylene glycol butyiedier, Thexyl Cellosolve ou 
etiiyl^ne glycol hexyietiier, 

- les Dowanols de la Societe Dow Chemical et en particulier le Dowanol PM ou 
35 propylfcne glycol metiiyiether, le Dowanol DPM ou dipropyl6ne glycol methyiether, le 

Dowanol TPM ou tripropyiene glycol methyiether ou encore le Dowanol DM ou diethyBne 
glycol methyiether. 

Comme autres agents plastifiants hydrophiles on peut egalement citer : 

- rhuile de ricin oxyethyienee k 40 moles d'oxyde d'ethyl^ne telle que celle vendue 

40 
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sous la denomination de "Mulgofen EL-719" par la Soci6t6 Rhone Poulenc, 

- I'alcool ben2ylique, 

- le citrate de tridthyle vendu par la Soci^t^ Pfizer sous la denomination de 
"atroflex-2", 

5 - le 1,3-butylfene glycol, 

- le carbonate de propylene, et 

- le di6thanolamide de Tacide laurique vendu par la Soci6t6 Mona Industries sous la 
denomination de "Monamid 716". 

Parmi ces diff6rents agents plastifiants hydiophiles on prcffere utiliser dans la 
10 preparation des pseudo-latex, les Dowanols de la Soci6te Dow Chemical 
Parmi les agents plastifiants hydrophobes on peut dter : 

- les phtalates et adipates de diethyle, de dibutyle et de diethyl-2 hexyle, 

- les tartrates de diethyle et de dibutyle, 

- les phosphates de diethyle, de dibutyle et de diethyl-2 hexyle, 

15 - les derives de propyl&ne glycol choisis parmi : le propylene glycol phenyiether, le 

propylene glycol diacetate, le dipropyl&ne glycol butyiether, le tripropylfene glycol butyiether, 

- les esters de glycerol tels que le diacetate de glycerol (diacetine) et le triacetate de 
glycerol (triacetine). 

La concentration en poids du polymerc filmog^ne sous forme de particules dans le 
20 pseudo-latex obtenu par le procede tel que decrit ci-dessus est generalement comprise entre 5 
et 50% et de preference entre 10 et 25% par rapport au poids total du pseudo-latex. 

La viscosite des pseudo-latex k une concentration de 25% en poids de particules de 
polymfere filmog^ne doit de preference etre comprise entce lOcp et 3000cp (mesuree au 
Contraves2L25**C), 

25 Les compositions cosmetiques capillaires pour la fixation de la chevelure selon 

I'invention se presentent, comme mentionn6 ci-dessus, sous forme d'une laque a6rosol, d'une 
lotion de fixation pour pulverisation manuelle, d'une lotion de mise en plis ou encore d*une 
mousse de coiffage. La proportion en poids des particules de polym&re dans ces compositions 
est comprise entre 1 et 40% par rapport au poids total de la composition. 

30 L'utilisation d'un pseudo-latex tel que defini ci-dessus dans la realisation de laques 

aerosols presente de trfes nombreux avantages, par rapport aux laques aerosols usueUes dans 
lesquelles les memes polym^res sont utilises k V6m dissous en solution aqueuse, 
hydroalcoolique ou alcoolique. 

Le principal avantage est de pouvoir obtenir des laques k I'eau presentant toutes les 

35 proprietes cosmetiques recherchees et un temps de sechage beaucoup plus rapide que les 
laques k I'eau usuelles du fait de la presence d*une quandte d'eau beaucoup plus faible. 

Par ailleurs, ce temps de sechage est egalement favorise dans certains cas par le fait 
qu'en utilisant un pseudo-latex on peut augmenter de fajon particuliferement significative la 
proportion de I'agent propulseur par rapport k la phase aqueuse contenant le pseudo-laxtex 

40 
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. sans qu'il y ait d^mixtion et apparition d'une deuxifeme phase liquide. 

Ceci est tout pardculifeiement vrai et a pu 6tre mis en Evidence lorsque Tagent 
propulseur est du dimdthylether qui est un gaz Iiqu6fi6 pardellement miscible i Teau. 

Avec Get agent propulseur il est ainsi possible d'obtenir d'excellentes laques 
5 aerosols en contenant une proportion supfrieure ou 6gale k 40%. 

Par contre lorsque le polymfere filmog&ne est en solution dans la phase aqueuse et 
non plus sous forme de pseudo-latex, la proportion d'agent propulseur tel que le dim6thyl6ther 
doit etre maintenue h. une teneur beaucoup plus faible si Ton veut 6viter une separation de 
phase, n en rfisulte done une phase aqueuse relativement importante g6n6ralement sup6rieure a 
10 65% environ ce qui a pour consequence im temps de s&hage beaucoup plus long. 

Bien qu'il ait 6t6 fait reference d-dessus i Temploi du dim6thyl6dier en tant 
qu'agent propulseur, il va de soi que d'autres agents propulseurs peuvent etre employes selon 
I'invention pour la realisation des laques aerosols. 

Parnii ceux-ci on peut notamment mentionner Tazote, I'air comprime, Tanhydride 
15 carbonique, les hydrocarbures tels que le propane, le butane et Tisobutane, les deriv6s fluor6s 
des hydrocarbures aHphatiques et cycliques et notamment les difluorodthanes, les 
t£trafluoroetiianes et Toctafluorocyclobutane, ceux-ci pouvant etre utilises seuls ou en 
melange. On utilise de preference selon I'invention le dimethyietiier. 

Dans les laques aerosols selon Tinvention on utilise le pseudo-latex en une 
20 proportion telle que le polym&re filmogene disperse soit present ^ une concentration comprise 
entre 2 et 30% et de preference entre 5 et 20% en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

La proportion totale en eau est generalement comprise entre 38 et 75% en poids et 
de preference entre 45 et 60% par rapport au poids total de la composition, 
25 La proportion en agent propulseur lorsqu'il est liquefiable tel que le dimethyiether 

est generalement comprise entre 20 et 60%, de preference entre 30 et 55% de fa^on k conduire 
au sein du recipient aerosol k une seule phase liquefiee. 

Si un agent plastifiant n'a pas ete introduit au cours de la preparation du 
pseudo-latex, celui-ci peut TStre lors de la preparation de la laque aerosol en une proportion 
30 comprise entre 2 et 50% par rapport au poids du polymfere fihnog^ne. 

Lorsque la composition capillaire selon Tinvention se presente sous forme d'unc 
lotion de fixation ou de mise en plis, le pseudo-latex est generalement present en une 
proportion telle que la composition presente une teneur en polym^re filmogfcne comprise entre 
2 et 30% et de preference entre 5 et 20%, la teneur en eau totale etant comprise entre 70 et 
35 98% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Lorsque la composition selon Tinvention se presente sous forme d*une mousse de 
coiffage, le pseudo-latex est generalement present en une proportion telle que la composition 
presente une teneur en polymfere filmogene comprise entre 2 et 15% et de preference entre 2 et 
10%. La teneur en eau est de preference comprise entre 70 et 96% et celle de I'agent 

40 



Printed from MIMOSA 01/28/2000 11:25:57 page -9- 



-9- 2697160 

propulseur entre 2 et 15% en poids, Tagent piopulseur pouvant Stre Tun de ceux tels que 
mentioim6s ci-dessus. 

Les compositions cosm6tiques pour la fixation de la chevdure selon Tinvention 
pcuvent ggalement contenir divers additifs cosm6tiques tels que des filtres solaiies, des 

5 polym&res dont rhomopolymfete r6ticul6 du chlorure, le methacryloyloxy6fliyl 

trim^thylanunonium et les copolymires i6ticul6s de Tacrylamide et d'un monomfere choisi 
parmi Tacide 2-acrylamide 2-m6thyl propane sulfonique neutralis6, Tacrylate d* ammonium et 
le chlorure de m6thaciyloyloxy6thyltrim6thylammomum, des prot6ines, des silicones, des 
agents anti-mousses, des agents hydratants, des humectants, des parfums, des conservateurs, 

10 des colorants, des anti-oxydants, etc.... 

On va maintenant donner i titre d'iUustration plusieurs exemples de preparations des 
pseudo-latex ainsi que plusieurs exemples de compositions cosm6tiques pour la fixation de la 
cheveluie. 

15 EXEMPLES DE PREPARATIONS DES PSEUDO-LATEX 

EXEMPLE 1 : Priparadon du pseudo-latex du copotymire acitme de virtylelacide 
crotomque polyoxyithyldnS "Aristoflex A" de laSociiti Hoechst 

20 50g du copolymfere "Aristoflex A" sous forme de poudre Ondice d'acide 

mesur6 = 65) sont additionnds petit k petit sous agitation k une solution homogfene de 186,9g 
de m6thyl6tiiylc6tone, 3,1 15g d'amino-2 m6tiiyl-2propanol-l (AMP) (quantitd coirespondante 
k 70% de neutralisation d'aprfa Tindice d'acide du copolym^re "Aristoflex A") et lOg de 
monom6thyl6ther de tripropytene glycol. 

25 Aprfes poursuite de Tagitation pendant 30 minutes, la dissolution du copolymerc est 

totale. 

A la phase organique ainsi obtenue on ajoute sous agitation k Taide d'un dispeneur 
Moiitz i 2500tr/min ime phase aqueuse, pour rdaliser I'dmulsion, celle-ci 6tant constituee par 
274,45 g d'eau permutde et 0,57g d'un agent anti-mousse silicon^ "Burst RSDIO". 

30 L*addition de la phase aqueuse est r6alis6e en environ 15 minutes puis on maintient 

Tagitation k 3000tr/min pendant 15 minutes. On obrient ainsi une 6mulsion d'aspect laiteux et 
moyennement visqueuse. 

On procfede alors k I'dvaporation de tout le solvant organique i Taide d'un 
6vapora£eur rotatif sous vide partiel et chauffage k environ 40-45*'C. L'evaporation est 

35 poursuivie jusqu'i 61imination totale de la m6thyldthylc6tone en respectant razdotcope avec 
I'eau. 

La quantit6 d'eau 61imin6e par formation de Tazdotrope est ensuite rajout6e k la 
dispersion pour obtenir un pseudo-latex ayant une concentration en polym6re filmog&ne de 
15%, Le pseudo-latex obtenu est stable, d'un aspect opaque 16g^ment bleut6 et moyennement 

40 
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visqueux. 

La taille des pardcules a 6t£ mesur6e en diffusion quasi 61astique de lumierc au 
Coulter module M4 et a donn6 les rdsultats suivants : 
- taille moyenne des particules : 207nm 
5 - facteur de polydispersit6 = 0,11, 

Selon le mSme mode op6ratoire tel que d6crit d-dessus on a 6galement pr€par6 des 
pseudo-latex k Taide des copolymferes commerciaux "Luviset CA 66", "Aniphomer LV 71", 
"Gantrez ES425" et "R6sine 28-29-30". 

Les conditions d'obtention et caract^ristiques des pseudo-latex obtenus sont donn6es 
10 dans le tableau I ci-apr6s. 



15 



20 



25 



30 



35 



40 
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EX.6 1 
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EXEMPLE7 : Priparadon du pseudo-latex du copolymire acitaxe de vinyle/acide 
crotonique/tert-butyl-4-benzoate de vinyle (65110125) 

La pr6paration de ce copolymfere est dtoite 2t Texemple 19 du brevet fran^ais n° 
5 78.30596 (n** 2.439.798) et se pr&ente sous forme de billes ayant un diamfctrc de 0,5 i 1 nun. 

40g du copolymfere dfifini ci-dessus (Indice d'acidc : 65) sont additionnds petit i 
petit sous agitation i une solution homog^ne de 1 lOg d'ac6tone, 2,07g d'amino-2 m6thyl-2 
propanoH (quantitd coirespondante ^ 50% de neutralisation d'aprfes Tindice d'acide) ct 8g de 
monom6thyl6ther de tripropylfene glycol 
10 Aprfes agitation i temperature ambiante pendant 30 minutes, la dissolution du 

polym&re est totale. 

A la phase organique ainsi obtenue on ajoute en 5 minutes environ sous agitation i 
I'aide d'un disperseur cisaillant du type Ultra-Turrax k 2000tr/min, une phase aqueuse pour 
rdaliser T^mulsion, ceUe-ci 6tant constitute de 109,54g d*eau permutfe et 0»456g d'un agent 
15 anti-mousse siliconte (Burst RSD 10). 

Apr^s la fin de 1* addition de la phase aqueuse, k temp6rature ambiante, on poursuit 
I'agitation pendant 10 i 15 min, ce qui permet de conduire i i'obtention d'une 6mulsion 
transluscide et stable. 

On procfede alors i la concentration k Taide d'un 6vaporatcur rotatif sous vide partiel 
20 k une temperature infcrieure k 45**C. Apr^s Elimination totale de TacEtone on obtient une 
dispersion stable laiteuse et peu visqueuse. 

La taille des particules a et6 mesurce en diffusion quasi 61astique de lumi^re au 
Coulter module M4 et a donn6 les r6sultats suivants : 
Taille moyenne des particules : 67nm 
25 Facteur de polydispersitt : 0,22. 

Selon le meme mode op6ratoire tel que decrit ci-dessus on a Egalement prepare 
d'autres pseudo-latex k partir du mSme polymfere de I'exemple 19 du brevet franyais n® 
78.30596 (n® 2.439.798) mais en faisant varier le taux de neutralisation et en employant 
30 d'autres agents neutralisants. 

Les caracteristiques des pseudo-latex obtenus ainsi que les conditions d'obtention 
sont donnees dans le tableau n ci-apres. 

35 
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EX.12 
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On a 6galement pr6par6 diff^rents pseudo-latex k partir d'autres polymeres 
filmogfenes d^crits dans le brevet franfais n° 78 30596. 
Les polymferes utilis6s ont 6i6 les suivants: 



5 



Polvmere A 

Polymere acfitate de vinyle/acide crotonique/tert-butyl-4 benzoate de 
vinyle/n6od£canoate de vinyle (57/10/25/8). 



10 



Polvm&re B 

Polymere acetate de vinyle/acide crotonique/tert-butyl-4 benzoate de 



vinyle/ndod&anoate de vinyle (70/10/10/10). 
Polvm^ C 

Polymfere acdtate de vinyle/acide crotonique/benzoate de vinyle/n6od6canoate de 
15 vinyle C70/10/10/10). 

PolvmfereD 

Polymere ac6tate de vinyle/acide crotonique/tert-butyl-4 benzoate de vinyle/st6arate 
d'allyleaO/10/10/10). 

20 

A partir des polymeres filmog^ncs A k D, on a prepar6 des pseudo-latex selon le 
meme mode op6ratorre que celui d6crit k Texemple 7. On donne ci-apr&s dans le tableau in les 
conditions d'obtention et caracttotiques des pseudo-latex obtenus. 



25 



30 



35 
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EXEMPLES DE FORMULATION 

EXEMPLEl : 

5 On pi€paie unc laque adrosol pour cheveux en conditionnant, dans un r&ipient 

aerosol appiopiid : 



- Pseudo-latex de TExemple 7 52g 

- Dim6thyl6ther 45g 
10 -Parfiim 0,05g 

-Eau q.s.p. lOOg 



Le melange ne constitue qu'une seule phase. 

On proc^e k la fixation de la valve et ^ la fenneture herm6tique du recipient 
15 La laque appliqu& sur la cheveluie ne pr6sente par d' aspect blanchaire, sfeche 

rapidement, possMe un bon pouvoir laquant, une bonne tenue et ne provoque pas d'effet de 
poissage lors de I'application et apr^ sdchage. 

Le film de polymfere s'61imine facilement au shampooing. 

20 EXEMPLE2 : 

Selon le meme mode op6ratoire que d6crit k TExemple 1, on a pr6par6 une laque 
aerosol pour cheveux ayant la composition suivante : 



25 - Pseudo-latex de TExeraple 12 36g 

- Dim6diyl6ther 48g 

- Parfum 0,05g 
-Eau q.s.p. lOOg 



30 Le m61ange se pr6sente sous fonne d*une seule phase homogfene. 

Aprfes pulverisation le sdchage est rapide et Ton obtient une excellente tenue des 

cheveux. 

35 



40 
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EXEMPLB3 : 

Selon le memc mode op6ratoire que d^crit i TExemple 1, on a pr6par6 une laque 
aerosol pour cheveux ayant la composition suivanie : 

5 

- Pseudo-latex de TExemple 22 40g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

- Dim6thyl6ther 50g 

- Eau q.s.p. lOOg 

10 

Le melange se pr6sente sous forme d'une seule phase homogfene. 
EXEMPLE4 : 

15 Selon le meme mode op6ratoire que d6crit k TExemple 1, on a pr6par6 une laque 

aerosol pour cheveux ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de I'Exemple 18 24g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s- 

20 -Dimdthylether 30g 

- Eau q.s.p. lOOg 

EXEMPLE5 : 

25 On pr6pare un spray de fixation en flacon pompe en conditionnant, dans un recipient 

appropri6 : 

- Pseudo-latex de I'Exemple 20 32g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

30 -Eau q.s.p, lOOg 

Le r&ipient, une fois rempli, est ensuite 6quip6 d'une pompe de pulv6risation. 



35 



40 
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EXEMPLB6 : 

On prepare un spray de fixation en proc6dant au m61ange suivant : 

- Pseudo-latex de TExemple 29 60g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

-Eau q-s.p. lOOg 

La lotion obtenue est ensuite conditionn6e dans un pulv&isateur rechargeable en air 
conipiim6, 

EXEMPLE7 : 

On prepare une lotion de mise en plis ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 19 40g 

- Parfum, colorant, conservateur q,s. 

-Eau q.s.p. lOOg 

EXEMPLE8 : 

On prepare une mousse de coiffage aerosol ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 7 4g 

- Alcool polyvinylique vendu sous la dfnomination de 
"Mowiol 4088" par la Soci6t6 Hoechst 0,5g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

-Eau q.s.p. lOOg 

On introduit 90g de la composition obtenue dans un boitier a&osol sans tube 
plongeur. On procMe k la fixation de la valve et k la fermeture henn6tique du r&ipient, puis 
on introduit lOg d'un mfilange propulseur butane^o-butane/propane (3,2 bars). 
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EXEMPLE9 : 

Selon le m§me mode op6ratoire qu'i rExemple 1, on a pr6pax6 une laque a&osol 
pour cheveux ayant la composition suivante : 



- Pseudo-latcx de I'Exemple 19 28g 

- Parfiim, colorant, conservateur q.s, 

-Dim6thyl6ther 30g 

-Eau q.s.p. lOOg 



Le melange se presente sous forme d'une seule phase homogfene. 
La laque appliqude sur la chevelure pr6sente un faible temps de s^chage et un bon 
pouvoir laquant 

Le film s'61imine facilement au brossage et au shampooing. 

EXEMPLE 10 : 

Selon le meme mode op6ratoire que d6crit k I'Exemple 8, on a pr6par6 une mousse 
de coinage ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de I'Exemple 7 40g 

- Ester c6tylique d'hydroxyfithylcellulose vendu 

sous la d^omination de "NATROSOL PLUS 330 CS" 

par la Soci6te Aqualon 0,5g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

- Eau d6min6ralis6e q.s.p. lOOg 

On introduit 90g de la composition ainsi obtenue dans une bombe aerosol sans tube 
plongeur. On procfede k la fixation de la valve et k la fermeture henn6tique du r6cipient. On 
introduit ensuite lOg d*un mflange propulseur butane/isobutane/propane (3,2 bars). 

Par pulv&isation on obtient une mousse rigide et ferme qui apporte un pouvoir de 
fixation ainsi que de bonnes propri6t6s cosmfitiques notamment une bonne brillance. 
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EXEMPLEll 

Scion le m6me mode op6ratoiie que d6crit k TExemple 1, on a pr6par6 une laque 
aerosol pour cheveux ayant la composition suivante : 



- Pseudo-latex de TExemple 5 59,4g 

- Dim6thyl6ther 40g 

- Parfiim, colorant, conservateur q.s. 

- Eau d6min6ialis& q.s.p. lOOg 



EXEMPUB12 

Selon le mSme mode op^xatoirc que d6crit I TExemple 1, on a pr€par6 une laque 
aerosol pour cheveux ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 4 25g 
.Dim6tiiyl6tiier 30g 

- Parfiim, colorant, conservateur q.s. 

- Eau d6min6ralisee q.s.p. lOOg 
EXEMPLE 13 

Selon le meme mode op6ratoire que d^crit i TExemple 5, on a pr^par6 un spray de 
fixation en flacon pompe ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 1 33,3g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

- Eau d6min6ralis& q.s.p. lOOg 
EXEMPLE 14 

Selon le meme mode op6ratoire que decrit k I'Exemple 6, on a prepare un spray de 
fixation, conditionn6 dans un pulvdrisateur rechargeable en air comprim6 ayant la composition 
suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 2 46,7g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

- Eau demin6ralis& q.s.p. lOOg 



Printed from MIMOSA 01/28/2000 11:25:57 page -22- 



-22- 



2697160 



10 



EXEMPLE IS 

On prepare une lotion de mise en plis ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 4 20g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

-Eaud£inin6ralis6e q.s.p. lOOg 

EXEMPLE 16 

On pr6pare une mousse de coiffage a6iosol ayant la composition suivante ; 



- Pseudo-latex de TExemple 4 15g 

- Alcool polyvinylique vendu sous la ddnomination de 

15 "MOWIOL4088"parlaSoci6tHOESCHT ' O^g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

-Eau q.s.p. lOOg 

On intioduit 90g de la composition obtenue dans un boitier aerosol sans tube 
20 plongeur. On procfcde k la fixation de la valve et i la fermeture herm^tique du recipient, puis 
on introduit lOg d'un melange propulseur butane/propaneAsobutane (3,2 bars). 

EXEMPLE 17 

25 Selon le mSme mode opdratoire qu'k Texemple 1, on a pr^parf une laque afrosol 

pour cheveux ayant la composition suivante : 

- Pseudo-latex de TExemple 19 32g 

- Parfum, colorant, conservateur q.s. 

30 - Dim6tiiyl6tiier 40g 

-Eau q.s.p. lOOg 

Le melange se pr&ente sous forme d*une seule phase homog^ne. 

35 
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EXEMPLE18 

Selon le raeme mode op6ratoiie qu'k Texemple 1, on a pr6pai€ une laque aerosol 
pour cheveux ayant la composition suivante : 
5 , 

- Pseudo-latex de TExemple 17 35,6g 

- Dimfithiconc copolybl vendu sous la denomination de 
"SILBIONE HUILE 70646" par la Soci6t6 

RHONE POULENC 0,5g 
10 - Parfum q.s. 

- Dim6diyl€ther 40g 

- Eau q.s.p. lOOg 

Le mdlange se prfisente sous fonne d'une seule phase. On obtient une borine 
15 pulverisation, de bonnes qualitds fixantes, de bonnes qualit6s cosmdtiques, un bon d6melage au 
brossage et une bonne Elimination au shampooing. 



20 
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REVENDICATIONS 
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1. Composition cosm6tique aqueusc pour la fixation de la chevelure caract6ris6e par 
le fait qu*elle contient dans un support aqueux appropri6, un pseudo-latex constitu6 de 
particules d'un polymfiire filmog^ne k fonctions acides carboxyliques neutralis6es k un taux de 
neutralisation compris entre 10 et 80% k Taide d'un agent monobasique non volatil, les dites 
particules ayant un diamfetre moyen compris entre 10 et 350nm. 

2. Composition cosm6tique selon la revendication 1, caract6ris6e par le fait que le 
polym&re filmogfene k fonctions acides carboxyliques a un poids mol6culaire moyen compris 
entre 5 000 et 10^. 

3. Composition cosmetique selon la revendication 1 ou 2. caract6ris& par le fait que 
le polym^re filmogene k fonctions acides carboxyliques est choisi parmi ; 

- les copolym^res ac6tate de vinyle/acide crotonique polyoxy6thyl6n6s, 

- le copolymere ac6tate de vinyle/acide crotonique (90/10), 

- les terpolymeres ac6tate de vinyle/acide crotonique/ndod^anoate de vinyle, 

- les copolym6res N-octylacTylairiide/m6thacrylate de methyle/mdthacrylate 
d'hydroxypropyle/acide acrylique/m6thacrylate de tBrt-butylamino6thyle, 

- le copolym&re altem6 methylvinyl6tiier/anhydride mal6ique (50/50) monoest6rifi6 
par le butanol, et 

- les terpolymeres acide acrylique/acrylate d*6thyle/N-tert-butylacrylamide. 

4. Composition cosmetique selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e par le fait que 
le polymfere k fonctions acides carboxyliques r6pond a la formule g6n6rale suivante : 



CHo— CH- 



O 



c=o 
I 

CH3 



-J V 



R 
I 

•CH-CH- 



CZ)„.i 
I 

COOH 



--CHo-C- 



w 



(CH2)„,4 

1 

O 
I 

c=o~ 



"CHo— C 



(CH2)t.i 
I 

O 
I 

c=o -^y 



Cyc Rj 

dans laquelle : 

R, R' et R", identiques ou difif6rents, reprSsentent un atome d'hydrogfene ou un 
25 radical mdthyle, 

m, n et t sont 1 ou 2, 

R^ reprdsente un radical alkyle, lin6aire ou ramifi6, satur6 ou insatur€ ayant de 2 k 
21 atomes de carbone, 

Z reprdsente un radical divalent pris dans le groupe constitu6 par : -CH2- 
4Q -CH2-O-CH2- et -CH2-0-(CH2)2- 
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et Cyc lepr^sente un radical choisi pamti ; 
(i) un radical de fonnule : 



10 




(ii) un radical de fonnule : 




dans laqueUe : 

^2 R2 iepi€sente un atome d'hydiog^e ou un radical m6thyle, 
etpest 1 ou2, 

Qn) un radical de fonnule : 



20 



R4 
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dans laquelle : 

R3 tepi^sentc un atome d'hydrogfene, un radical mdthyle, 6thyle, tert-butylc, 6thoxy, 
butoxy ou dod&yloxy et R4 repr&cntc un atome d'hydrog&ne, un radical alkyle de 1 i 4 
atomes de carbone ou un radical alkoxy de 1 k 4 atomes de caibone, 

et (iv) un radical de formule : 




40 



V repr^sente de 10 k 91% et de pr6f6rence de 36 i 84% en poids, 
w repr&ente de 3 i 20% et de pr6f6rence de 6 k 12% en poids, 
X repr6sente de 4 k 60% et de pr6fi£rence de 6 k 40% en poids, 
et y rcpr6sente de 0 i 40% et de pr6f6rence de 4 i 30% en poids, 

V + w + X + y 6tant 6gal k 100%. 

5. Composition cosm6rique selon Tune quelconque des revendications pr&6dentes 
caract6iis& par le fait que le polym^re filmogfene k fonctions acides carboxyliques est 



Printed from MIMOSA 01/28/2000 11:25:57 page -26- 



-26- 



2697160 



neutralist t Taide d'un agent mono-basique non volatil choisi panni : la sonde, la potasse, 
ramino-2 m6thyl-2 propanol, la tridthanolamine, la triisopropanolamine, la 
mono6thanolamme, la di6thanolamine, la tri[(hydroxy-2) propyl-1] amine, ramino-2 m6thyl-2 
propanediol-1,3 et ramino-2 hydroxym6thyl-2 propanediol-1,3. 
5 6. Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, 

caract6ris6e par le fait que si les fonctions acides carboxyliques du polymfcie filmog^ne ont 
moins de 2meq/g de fonctions acides carboxyliques le taux de neutralisation est compris entre 
30 et 80% et de pr6f6rence entre 40 et 70%. 

7. Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications 1 k 5, 

10 caractdrisde par le fait que si les fonctions acides carboxyliques du polymfere filmogfene ont 
plus de 2meq/g de fonctions acides carboxyliques le taux de neutralisation est compris entre 10 
et 50% et de pr6f6rence entre 10 et 40%. 

8. Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications prtc^entes, 
caracteris6e par le fait qu'elle contient de 1 ^ 40% en poids de particules du polym^re 

15 filmogfene par rapport au poids total de la composition. 

9. Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications prtc6dentes, 
caract6ris6e par le fait que le pseudo-latex contient un agent plastifiant en une proportion 
comprise entre 5 et 40% en poids par rapport au polym6re filmog^ne. 

10. Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendications pr&6dentes, 
20 caract6ris6 par le fait qu'elle se pr6sente sous forme d'une laque aerosol contenant le 

pseudo-latex en une proportion telle que le polymfere filmog^ne disperse soit present k une 
concentration comprise entie 2 et 30% en poids, de Tcau en une proportion comprise entre 38 
et 75% en poids et un agent propulseur en une proportion comprise entre 20 et 60% en poids 
par rapport au poids total de la composition. 
25 11. Composition cosmdtique selon la revendication 10, caractdrisfe par le fait que 

Tagent propulseur est Tazote, I'air comprim6, Tanhydride carbonique, le propane, le butane, 
I'isobutane, les d6riv6s fluorSs, des hydrocarbures aliphatiques ou cycliques et leurs mdlanges 
mais de pr6f6rence le dim6thyl6ther. 

12. Composition cosmdtique selon Tune quelconque des revendications 1 i 9, 
30 caract6ris6e par le fait qu'elle se pr&ente sous forme d'une lotion de fixation ou de mise en 

plis contenant le pseudo-latex en une proportion telle que le polymfere filmog&ne disperse soit 
present k une concentration comprise entre 2 et 30% et de I'eau en une proportion comprise 
entre 70 et 98% en poids par rapport au poids total de la composition. 

13. Composition cosm6tique selon I'une quelconque des revendications 1 i 9. 

35 caractdriste par le fait qu'elle se prtsente sous forme d'une mousse de coiffage contenant le 
pseudo-latex en une proportion telle que le polymfere filmogene soit pr&ent i une 
concentration comprise entre 2 et 15% en poids, de Teau en une proportion comprise entre 70 
et 96% en poids et un agent propulseur en une proportion comprise entre 2 et 15% en poids par 
rapport au poids total de la composition. 

40 
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14. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c£dentes, 
caiact£ris6e par le fait qu'elle contient en outre au moins un additif cosni6tique choisi parmi : 
un filtre solaiie, un agent anti-mousse, un agent hydiatant, un humectant, un parfiim, un 
conservateur, un colorant, un anti-oxydant, un polym6ie, une prot6ine ou une silicone. 
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